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(54) Vernis a ongles comprenant une dispersion aqueuse de poly mere 



(57) L'invention a pour objet une composition de 
vernis ou de soin des ongles comprenant une dispersion 
aqueuse de particules de polymere acrylique ayant une 
temperature de transition vitreuse (Tg) superieure ou 
6gale a 45 °C et une temperature minimale de filmifica- 
tion (TMF) telle que Tg - TMF <, 20 'C, un premier sol- 
vant organ ique ayant un point d Ebullition, mesure a 
pression ambiante, superieur ou egal a 225 °C, et un 



deuxieme solvant organique ayant un point d'Sbullition, 
mesure a pression ambiante, allant de 70 °C a 180 °C. 

L'invention se rapporte egalement a un procede de 
maquillage et/ou de soin des ongles consistant a appli- 
quer sur les ongles ladite composition. 

La composition pour ongles est ad h 6 rente sur I'on- 
gle, brillante et se d6maquille facilement avec les dis- 
solvants classiques. 
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Description 

[0001 ] La presents invention a pour objet une compo- 
sition de vemis ou de so in des ongles, comprenant une 
dispersion aqueuse de particules de polymere, un agent 
p last rfi ant et un agent de coalescence particuliers. L'in- 
vention a aussi pour objet un proc6de de maquillage et/ 
ou de soin des ongles, notamment des ongles d'Stres 
humains ou des faux ongles. 

[0002] La composition de vemis ou de soin des on- 
gles peut etre employee comme base pour vemis, com- 
me produit de maquillage des ongles, comme composi- 
tion de finition, encore appelee "top-coat" en terminolo- 
gie anglosaxonne, a applique r sur le produit de ma- 
quillage des ongles ou bien encore comme produit de 
soin cosmetique des ongles. 

[0003] II est connu des compositions de vernis a on- 
gles comprenant des dispersions aqueuse de particules 
de polymere filmogene. Les proprietes de ces vemis ne 
sont pas tou jours satisfaisantes ; en particulier, I e film 
peut presenter une mauvaise adherence sur I'ongle et/ 
ou ne pas §tre suffisamment brillant. De plus, le vemis, 
apres sechage, est souvent difficile a demaquiller, me- 
me avec les dissolvants classiques a base d'acetone ou 
d'acetate d'6thyle par exemple. 

[0004] Le but de la presente invention est de proposer 
un vernis a ongles a milieu aqueux presentant de bon- 
nes proprietes telles que I'adh6rence sur I'ongle et la 
brillance, et une aptitude a se demaquiller avec les dis- 
solvants classiques a base d'acetone et/ou d'acetate 
d'ethyfe. 

[0005] Le demandeur a constate qu'un tel vernis a on- 
gles pouvait dtre obtenu en em ploy ant un polymere en 
dispersion aqueux particulier associe a des soh/ants se- 
lect ion n 6s. 

[0006] Plus precisement, I'invention a pour objet une 
composition de vernis ou de soin des ongles compre- 
nant une dispersion aqueuse de particules de polymere, 
caract6ris6e par le fait que : 

le polymere est un polymere acrylique ayant au 
moins une temperature de transition vitreuse (Tg) 
superieure ou egale a 45 °C et une temperature mi- 
nimale de filmification (TMF) telle que Tg - TMF <, 
20 °C, 

et que la composition comprend, en outre : 
au moins un premier solvant organique ayant un 
point d'ebullition, mesure a press ion ambiante, su- 
perieur ou egal a 225 °C, et 

au moins un deuxieme solvant organique ayant un 
point d'ebullition, mesure a pression ambiante, al- 
lant de 70 o Ca180°C. 

[0007] L'invention a egalement pour objet un proc6d6 
cosmetique de maquillage et/ou de soin des ongles, 
consistant a appliquer sur les ongles une composition 
telle que d6finie precedemment. 
[0008] L'invention a encore pour objet I 'utilisation 



dans une composition de vemis ou de soin des ongles 
d'un polymere acrylique en dispersion aqueuse, ayant 
au moins une temperature de transition vitreuse (Tg) su- 
perieure ou egale a 45 °C et une temperature minimale 

5 de filmification (TMF) telle que Tg - TMF <, 20 °C, d'un 
premier solvant organique ayant un point d'ebullition, 
mesure a pression ambiante, superieur ou egal a 225 
°C, et d'un deuxieme solvant organique ayant un point 
d'ebullition, mesure a pression ambiante, a I lan t de 70 

jo °C a 180 a C, pour I'obtention d'un film demaquillable a 
I'acetone et/ou a I'acetate d'ethyle et/ou adherent sur 
I'ongle et/ou brillant. 

[0009] Avantageusement, le polymere acrylique a au 
moins une temperature de transition vitreuse (Tg) supe- 
rs rieure ou egale a 45 °C et une temperature minimale de 
filmification (TMF) telle que Tg - TMF < 10 °C, et mieux 
<5°C. 

[0010] De preference, le polymere en dispersion 
aqueuse a une temperature Tg inferieure a 70 °C, et 
20 mieux qui va de 55 °C a 65 °C. La mesure de la tempe- 
rature de transition vitreuse (Tg) est effectu6e par DSC 
(Differential Scanning Calorimetry) selon la norme 
ASTMD3418-97. 

[0011] Le polymere acrylique peut etre un copolymere 

25 sty rene/acry late, et notamment un polymere choisi par- 
mi les copolymeres issus de la polymerisation d'au 
moins un monomere styr§nique et au moins un mono- 
mere (m6th)acrylate d'alkyle en C 1 -C 18 . 
[001 2] Comme monomere styrenique utili sable dans 

so l'invention, on peut citer le styrene ou I'alpha-methylsty- 
rene, et de preference le styrene. 
[0013] Le monomere de (meth)a cry late d'alkyle en 
C 1 -C 18 est de preference un (meth)acrylate d'alkyle en 
Cj-C^ et mieux un (m6th)acrylate d'alkyle en C^-C AQ . 

35 [0014] Le monomere (m6th)acrylate d'alkyle en C^ 
C 18 peut 3tre choisi parmi I'acrylate de methyle, le me- 
thacrylate de methyle I'acrylate d'ethyle, I'acrylate de 
propyle, I'acrylate de butyle, le methacrylate de butyle, 
I'acrylate d'hexyle, I'acrylate d'octyle, I'acrylate de 

40 2-ethyle hexyle, le (meth)acrylate de lauryle, le (meth) 
aery late de stearyle. 

[0015] Avantageusement, le polymere acrylique en 
dispersion aqueuse presents des propri6t6s de solubi- 
Iit6 a 25 °C dans des so Ivan ts organiques correspon- 
ds dant aux parametres moyens de solubilite dD, dP, et dH 
de HANSEN satisfaisant aux conditions suivantes : 

- dD = 17,5 

- dP = 7 
so - dH = 7,6 

avec un rayon R allant de 5 a 10, et de preference de 5 
a 6. 

[001 6] La definition des solvants dans I'espace de so- 
55 lubilite tridimensionnel selon HANSEN est decrite dans 
('article de C. M. HANSEN : « The three dimensionnal 
solubility parameters » J. Paint Tech nol. 39, 105 (1967). 
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dD caracterise les forces de dispersion de LON- 
DON issues de la formation de dipdles induits lors 
des chocs moleculaires. 

dP caracterise les forces d' interaction de DEBYE 
entre dipdles permanents ainsi que les forces d'in- 
teractions de KEESOM entre dipeies induits et di- 
poles permanents. 

dH caracterise les forces d'interactions specifiques 
(type liaison hydrogen e, acide/base, donneur/ac- 
. cepteur, etc..) 
Les pa ram et res dD, dP, dH sont exp rimes en (J/ 
cm 3 )^. 

[001 7] Le rayon R correspond a la distance separant, 
dans I'espace des parametres de solubilite de Hansen, 
un solvant organ ique du point dud it e space corespon- 
dant a dD = 1 7,5 ; dP - 7 ; dH = 7,6, R vertfiant la relation 
suivante : 

5J*em- aa SRSl0J H cfn- a ". 

dans laquelle : 



R = */4(5 9 d - 17,5) 2 + (5 s p - 7) 2 + (5 s h - 7,6) 2 

et ou & & 8 s p , fr h sont les parametres de solubilite 
de Hansen d'un solvant organique pour lequel le poly- 
mere acryiique utilise dans la presente invention pre- 
sente des proprietes de solubilite. La definition du rayon 
R est connue de I'ouvrage de Allan F. M. Barton, CRC 
Handbook of solubility parameters and other cohesion 
parameters, Second edition, 1991, pages 95 a 109. 
[0018] Comme polymere acryiique en dispersion 
aqueuse, on peut utiliserselon I'invention lecopolymere 
styrene/acrylate commercialise sous la denomination « 
JONCRYL SCX-8211 » par la societe Johnson. 
[001 9] Selon un mode de realisation particulier de I'in- 
vention, la composition peut comprendre comme uni- 
que polymere en dispersion aqueuse le polymere acryii- 
que defini precedemment. 

[0020] Le polymere acryiique en dispersion aqueuse 
peut 6tre present en une teneur, en matiere seche, ef- 
ficace pour former un film, notamment en une teneur 
allant de 3 % a 50 % en poids, par rapport au poids total 
de la composition, et mieux de 1 0 % a 40 % en poids. 
[0021] Le premier solvant organique present dans la 
composition, appele egalement plastifiant, permet de 
plastifier le polymere en dispersion aqueuse. De prefe- 
rence, le premier solvant organique peut avoir un coef- 
ficient de partage D inferieur ou egal a 0,1 . Le coefficient 
de partage est determin6 conformement a Tenseigne- 
ment du document publie dans la revue "Progress in Or- 
ganic Coatings, vol 30, 1997, pp 173-177 intitule "a 
method to predict the distribution coefficient of coales- 
cing agents between latex particles and the water pha- 
se". 



[0022] Le premier solvant organique selon I'invention 
peut etre est choisi parmi I'adipate de diisobutyle, Tester 
de I'acide tertio-butylique et du tri-methyl-2,2,4 pentane- 
diol-1,3, I'adipate de diethyle, le phtatate de diethyle, le 

s phtalate de dibutyte, le phtatate de dioctyle, le phtalate 
de butyle et de 2-ethyl hexyle, le sebacate de dimethyle, 
le sebacate de dibutyle, le stearate d'elhyle, le pa Imitate 
de 2-ethyl hexyle, le n-butyl ether de dipropylene glycol, 
et leurs melanges. 

io [0023] Avantageusement, le premier solvant organi- 
que peut etre choisi parmi I'adipate de diisobutyle, Tes- 
ter de I'acide tertio-butylique et du tri-methyl-2,2,4 pen- 
tan e-diol- 1,3, le n-butyl 6ther de dipropylene glycol, et 
leurs melanges. 

is [0024] Preferentiellement, le premier solvant organi- 
que a un point d'ebullition, mesure a pression ambiante, 
inferieur ou egal a 285 °C, de preference inferieur ou 
egal a 270 °C et mieux inferieur ou egal a 250 °C. Dans 
la presente demands, les valeurs de point d'ebullition 

20 sont a considerer a± 2 °C en raison des incertitudes de 
la mesure du point d'ebullition. 

[0025] Le premier solvant organique peut etre present 
dans la composition selon T invention en une teneur al- 
lant de 0, 1 % a 20 % en poids, par rapport au.poids total 

25 de la composition, et mieux de 0,5 % a 10 %. 

[0026] Le deuxieme solvant organique present dans 
la composition, appele encore agent de coalescence, 
favorise la coalescence des part icu les de polymere en 
dispersion aqueuse.- De preference, le deuxieme sol- 

30 vant organique peut avoir un coefficient de partage D' 
supdrieur ou egal a 0,5, mesure selon Tenseignement 
de la revue citee precedemment. 
[0027] Comme deuxieme solvant organique, on peut 
utiliser selon I'invention le n-butyl ether de propylene 

35 glycol, le dimethyl ether de dipropylene glycol, I'acetate 
du methyl ether de propylene glycol, le propyl ether de 
propylene glycol, le lactate de methyl e, le lactate d'ethy- 
le, le lactate d'isopropyle, et leurs melanges. 
[0028] De preference, le deuxieme solvant organique 

40 est choisi parmi le n-butyl ether de propylene glycol, le 
dimethyl ether de dipropylene glycol, le lactate d'isopro- 
pyle, et leurs melanges. 

[0029] Preferentiellement, le deuxieme solvant orga- 
nique a un point d'ebullition, mesure a pression ambian- 
45 te, allant de 90 °C a 1 80 °C, et mieux de 1 50 °C a 1 80 

°C. 

[0030] Le deuxieme solvant organique peut etre pre- 
sent dans la composition en une teneur allant de 2 % a 
1 5 % en poids, par rapport au poids total de la compo- 
se sition, et de preference de 3 % a 10 %. 

[0031] La composition de I'invention peut compren- 
dre, en outre, au moins un additif choisi dans le groupe 
forme par les agents epaississants, les agents d'etale- 
ment, les agents mouillants, les agents dispersants, les 
55 anti-mousses, les conservateurs, les filtres UV, les co- 
lorants, les pigments, les actifs, les tensioactifs, les 
agents hydratants, les parfums, les neutralisants, les 
stabilisants, les antioxydants, et leurs associations. 
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[0032] L'invention est illustr£e plus en detail dans les 
exemples suivants : 

Exemple 1 : 

s 

[0033] On a prepare un vemis a ongles ayant la com- 
position suivante : 

Polymers acrylate/styrene en dispersion aqueuse 
a 44 % de matieres seches (JONCRYL SCX-821 1 io 
de la sociele Johnson) 28,8 g MA 
Adipate de di-isobutyle 2,8 g 
Propylene glycol de n-butyl ether 2,7 g 
Dipropylene glycol de n-butyl ether 1,6 g 
Laponite XLS 0,8 g is 
Pigments 2 g 
Eau qsp100g 

[0034] Le vernis s'applique facitement et conduit, 
apres sechage, a un film brillant, adherant bien sur I'on- 20 
gle et d6maquillable avec de I'acetone ou de I'acetate 
d*6thyle. 

Exemple 2 : 

25 

[0035] On a prepare un vernis a ongles ayant la com- 
position suivante : 

Polymere acrylate/styrene en dispersion aqueuse 

a 44 % de matieres seches (JONCRYL SCX-821 1 30 

de la sociele Johnson) 30 g MA 

Ester de I'acide tertio-butylique et du tri-methyl- 

2,2,4 pentane-diol-1 ,3 2,8 g 

Propylene glycol de n-butyl ether 2 g 

Dipropylene glycol de n-butyl ether 1 ,6 g 35 

Laponite XLS 0,8 g 

Pigments 2 g 

Eau qsp 1 00 g 

[0036] Le vernis s'applique facilement et conduit, 40 
apres sechage, a un film brillant, adherant bien sur I'on- 
gle et demaqui liable avec de I'acetone ou de I'acetate 
d'ethyle. 

45 

Revendicatlons 

1 . Composition de vernis ou de soin des ongles com- 
prenant une dispersion aqueuse de particules de 
polymere, caracteris6e par le fait que : so 

le polymere est un polymere acrylique ayant au 
moins une temperature de transition vitreuse 
(Tg) supeYieure ou egale a 45 °C et une tem- 
perature minimale de filmification (TMF) telle 55 
que Tg - TMF £ 20 °C, 
et que la composition comprend, en outre : 
au moins un premier solvant organique ayant 



un point d'ebullition, mesure a press ion am- 
biante, sup6rieur ou <§gal a 225 °C, et 
au moins un deuxieme solvant organique ayant 
un point d'ebullition, mesure a press ion am- 
biante, allant de 70 °C a 180 °C. 

2. Composition selon la revendication 1 , caracterisSe 
par le fait que le polymere acrylique a au moins une 
temperature de transition vitreuse (Tg) superieure 
ou egale a 45 °C et une temperature minimale de 
filmification (TMF) telle que Tg - TMF S 10 °C. 

3. Composition selon la revendication 1 ou 2, carac- 
t6ris6e par le fait que une temperature de transition 
vitreuse (Tg) sup6rieure ou egale a 45 °C et une 
temperature minimale de filmification (TMF) telle 
que Tg-TMF<5°C. 

4. Composition selon Tune quelconque des revendi- 
cations pr6c6dentes, caract6ris6e par le fait que la 
temperature de transition vitreuse Tg est inf6rieure 
a 70 °C. 

5. Composition selon I'une quelconque des revendi- 
cations pr6c6dentes, caracteris6e par le fait que la 
temperature de transition vitreuse Tg va de 55 °C 
a 65 °C. 

6. Composition selon I'une quelconque des revendi- 
cations prececlentes, caract^risee par le fait que le 
polymere acrylique est un copolymere styrene/ 
aery late. 

7. Composition selon la revendication 6, caracte>isee 
par le fait que le copolymere styrene/acrylate com- 
prend au moins un monomers (meth)acrylate d'alk- 
yle en C, - C 18 . 

8. Composition selon la revendication 7, caracteVisee 
par le fait que le copolymere styrene/acrylate com- 
prend au moins un monomere acrylate d'alkyle en 

^1" C 10- 

9. Composition selon I'une quelconque des revendi- 
cations pr6cedentes, caracteris6e par le fait que le 
polymere en dispersion aqueuse consiste essen- 
tiellement en ledit polymere acrylique. 

10. Composition selon I'une quelconque des revendi- 
cations prececlentes, caracterisee par le fait que le 
polymere acrylique est present, en matiere seche, 
en une teneur allant de 3 % a 50 % en poids, par 
rapport au poids total de la composition, de prefe- 
rence de 10 % a 40 %. 

11. Composition selon I'une quelconque des revendi- 
cations prececlentes, caracteris6e par le fait que le 
premier solvant organique a un point d'ebullition , 
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mesure a press ion ambiante, superieur ou 6 gal a 
230 °C. 

12. Composition selon Tune quelconque des revendi- 
cations precedentes, caracterisee par le fait que te 
premier solvant organ ique a un coefficient de par- 
tage D inferieur ou egal a 0,1 . 

13. Composition selon Tune quelconque des revendi- 
, cations pr6c6dentes, caract6ris6e par le fait que le 

premier solvant organique est choisi dans le groupe 
forme par I'adipate de diisobutyle, Tester de I'acide 
tertio-butylique et du tri-m6thy 1-2,2,4 pentane-diol- 
1 ,3, I'adipate de diethyl©, le phtalate de diethyle, le 
phtalate de dibutyle, le phtalate de dioctyle, le ph- 
talate de butyle et de 2-ethyl hexyle, le sebacate de 
dimdthyle, le s6bacate de dibutyle, le stearate 
d'ethyle, le palmitate de 2-6thyl hexyle, le n-butyl 
ether de dipropylene glycol, et leurs melanges. 

14. Composition selon I'une quelconque des revendi- 
cations preced antes, caract6ris6e par le fait que le 
premier solvant organique est choisi dans le groupe 
forms par I'adipate de diisobutyle, Tester de I'acide 
tertio-butylique et du tri-methyl-2,2,4 pentane-diol- 
1,3, le n-butyl ether de dipropylene glycol, et leurs 

, melanges. 

15. Composition selon Tune quelconque des revendi- 
* cations precedentes, caracterisee par le fait que le 

premier solvant organique est present en une te- 
neur allant de 0,1 % a 20 % en poids, par rapport 
au poids total de la composition, de preference de 
0,5% a 10%. 

16. Composition selon I'une quelconque des revendi- 
cations precedentes, caracterisee par le fait que le 
deuxieme solvant organique a un coefficient de par- 
tage D' superieur ou egal a 0,5. 

17. Composition selon I'une quelconque des revendi- 
cations pr6c6dentes, caract6ris6e par le fait que le 
deuxieme solvant organique est choisi dans le 
groupe forme par le n-butyl ether de propylene gly- 
col, le dimethyl ether de dipropylene glycol, Paceta- 
te du methyl ether de propylene glycol, le propyl 
ether de propylene glycol, le lactate de methyle, le 
lactate d'ethyle, le lactate d'isopropyle, et leurs me- 
langes. 

18. Composition selon I'une quelconque des revendi- 
cations precedentes, caracterisee par le fait que le 
deuxieme solvant organique est choisi dans le 
groupe forme par le n-butyl ether de propylene gly- 
col, le dimethyl ether de dipropylene glycol, le lac- 
tate d'isopropyle, et leurs melanges. 



cations precedentes, caracterisee par le fait que le 
deuxieme solvant organique est present en une te- 
neur allant de 2 % a 1 5 % en poids, par rapport au 
poids total de la composition, et de preference de 3 
5 %a10%. 

20. Composition selon I'une quelconque des revendi- 
cations precedentes, caracterisee par le fait qu'elle 
comprend en outre au mo ins un add it if choisi dans 

10 le groupe forme par les agents epaississants, les 
agents d'etalement, les agents mouillants, les 
agents dispersants, les anti-mousses, les conser- 
vateurs, les filtres UV, les colorants, les pigments, 
les act its, les tensioactifs, les agents hydratants, les 

is part urns, les neutralisants, les stabilisants, les an- 
tioxydants. 

21. Procede cosmetique de maquillage et/ou de soin 
des ongtes, consistant a appliquer sur tes ongles 

20 une composition selon I'une quelconque des reven- 
dications 1 a 20. 

22. Utilisation dans une composition de vermis ou de 
soin des ongles d'un polymere acrylique.en disper- 
se sion aqueuse, ayant une temperature de transition 

vitreuse (Tg) superieure ou 6gale a 45 °C et une 
temperature minimale de filmification (TMF) telle 
que Tg - TMF £ 20 °C, d'un premier solvant organi- 
que ayant un point d'ebullition, mesure a pression 

30 ambiante, superieur ou 6gal a 225 *C, et d'un 
deuxieme solvant organique ayant un point d'ebul- 
lition, mesure a pression ambiante, allant de 70 °C 
a 180 °C, pour I'obtention d'un film demaquillable a 
I'acetone et/ou a I'acetate d'ethyle et/ou adherent 

35 sur I'ongle et/ou brillant. 
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19. Composition selon I'une quelconque des revendi- 
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